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Abstract 



A fluid powder (I) comprises microcapsules, which can be dispersed in cold water, consisting of a fish oil (II) 
rich in polyunsaturated fatty acids, fixed onto a solid matrix (III) consisting of a colloid (IV) associated with 
one or more carbohydrates. (I) is obtained by emulsification and drying at low temperature in an spraying 
tower and contains at least 25 wt.% (preferably at least 30 wt.%) of (II) fixed onto (III). Also claimed are pills 
tablets comprising (I) in an excipient 
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®polyinsatSres E DE micr ° capsules a base d-huile de poisson riche en acides gras 



\S7) Poudre formee de microcapsules dispersibles dans 
reau, meme froide, presentant une bonne coulabiiite, a 
base cf huile de poisson riche en acides gras polyinsatures 
fixee sur une matrice solide et obtenue par un precede 
d'emulsification et de sechage a basse temperature dans 
une tour d'atomisation, caracterisee en ce qu'eile renferme 
au moins 25%, de preference environ 30% en poids d'huile 
fixee sur une matrice a base d'une substance colloldale as- 
sociee a un ou plusieurs glucides.§. 
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La presence invention concerne une poudre formee de 
microcapsules dispersibles dans 1'eau, meme froide, presentant 
une bonne coulabilite. a base d'huile de poisson riche en aci- 
des gras polyinsatures fixee sur une matrice solide et obtenue 
par un precede d< emulsif ication et de sechage a basse tempera- 
ture dans une tour d' atomisation . 

II est bien connu, ce depuis de nombreuses annees, 
que les huiles extraites de poissons gras presentent un interet 
tout particulier pour la sante, compte tenu de leur richesse en 
acides gras polyinsatures. 

Pour cette raison, les industriels proposent, ac- 
tuellement sur le marche, des complements nutritionnels a base 
d'huile de poissons gras, brute, raffinee ou ayant subi des mo- 
difications moleculaires par traitement chimique ou enzymatique 
dans le but d'obtenir des concentrations optimises en acides 
gras polyinsatures. 

Ces preparations, qui sont notamment extraites de 
maquereaux, de harengs, de chinchards, de sardines ou encore de 
thons, sont, en regie generale, sous forme liquide et presen- 
ted 1' inconvenient d'etre tres sensibles a l'oxydation en par- 
ticulier sous l'effet de la lumiere ou de l'oxygene de l'air, 
ce qui entralne la modification des doubles liaisons des acides 
gras polyinsatures, et done la perte des proprietes benefiques 
de ces huiles. 

Pour remSdier a cet inconvenient et augmenter la 
duree de conservation de ces huiles, il a deja ete propose de 
leur faire subir un traitement permettant de les conditionner 
sous forme de poudre formee de microcapsules. 

Ce traitement, connu en lui-meme, consiste schema - 
tiquement a ajouter a l'huile a traiter une solution d'agents 
absorbants, puis a homog6neiser le melange ainsi obtenu, de fa- 
con a emulsif ier l'huile sous forme de fines gouttelettes, dans 
cette solution avant d'introduire le melange homogeneise dans 
une tour d' atomisation pour permettre 1 ' evaporation de l'eau et 
l'obtention de microcapsules formees par les gouttelettes 
d'huile fixees sur une matrice constitute par les agents absor- 
bants . 



une teneur relatives £aible en huile de * ^ 

bxixt. xn«,«i.„ t . « une £aible , ptitude 4 corapressi :°: c % 

1 exc . lut tou " p— ibiiit. ae la . prasenter ^ tgx J x £ 

comprimes. ae 

De plus, la dispersion dans 1'eau de ces poudres 
n est pas imm , diaCe et ne peufc ^ ^ ^res 

ditxons particulates de temperatures, voire de pression 

La presente invention a pour objet de readier a 
ces ^convenient, en proposant une poudre du type susmentionne . 
aPtitud:T ant d en PartiCUli ^ *** - *™ coulabilite et une 

(sortie du SS H PS " er f3Cilement «™ I'-™. ^ froide 

(sortie du robmet) ce dans des conditions normales de pres- 
sxon, en donnant une emulsion homogene et stable dans le temps 

_ Conformement a 1' invention, cette poudre est carac- 

terisee en ce qu'elle renferme au moins 25 %, de preference en- 
7: 30 % en P ° idS ' d ' huil * sur une matrice a base d'une 

substance colloldale associee a un ou plusieurs glucides 

perte de J" & - ^ ^ P ° Udre * eut ' s — 

iZlL ^ intrinsegues, etre stockee pendant une 

longue duree sous azote, au frais et a 1'abri de la lumiere 

Conformement a 1' invention, on a pu etablir que la 
substance colloidale peut avantageusement etre constitute par 
de l'amidon modifie\ 

j 1 / etCe substan « est preferentiellement associee a 

de la maltodextrine ou a de la cyclodextrine. 

P1US P^cisement et selon une autre caracterist ique 
de 1 invention, l a matrice renferme entre 70 et 85 % de subs- 
tance colloidale notamment d'amidon modifie et entre 15 et 30 % 
de tnalto-dextrine ou de cyclodextrine. 

tionn*. • P ° Ur am61i ° rer la ^i-t-nce de la poudre susmen- 
tionnee ns-a-ns de 1'oxydation et de la lumiere. il a ete 
propose, conformement a une caracteristique pref erentielle de 
1 invention, d'enrober les microcapsules consti tutives de 
celle-ci dans un agent enrobant faisant office de barriere de 
protection de nature a prevenir l e developpement des facteurs 
. d oxydat ion . 
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Un tel enrobage complementaire peut etre effectue 
la tour d atomisation ou en le melangeant a 1'emulsion ini- 

C131S . 

Different essais ont permis d'etablir que 1 ' agent 
a^.^' ™"< ~.titu. par de la gomme 

Conformant a un exemple de realisation particu- 
Herement avantageux, la poudre selon 1' invention presente la 
composition ponderale suivante : 

: entre 27 et 32 % et notamment 30 % 
: entre 4 5 et 55 % et notamment 51 % 
: entre 10 et 20 % et notamment 15 % 



• huile de poisson 

• amidon modifie 

• malto-dextrine ou 
cyclodextrine 

• gomme arabique 



: entre 2 et 6 % et notamment 4 % 
Selon une autre caracteristique de 1' invention, la 
poudre presente une granulomere sufcstantaellement homogene 
centree sur 300 fim. 

II est a noter qu'une telle granulometrie substan- 
txellement homogene peut etre obtenue grace a un recyclage et 
une agglomeration des poussieres ou « fines » dans la tour 
d'atomisation. 

Une poudre conforme a 1' invention, a base d' huile 
de harengs et ayant un taux d< humidite de 5,96 % presente, a 
txtre d' exemple, la granulometrie mentionnee dans le tableau 
ci-dessous : 



Taille (fun) 


Fraction (%) 


Cuinule (%) 


500 


13,1 


13,1 


300 


51,1 


64,2 


200 


25,5 


89,7 


100 


10,3 


100 


<100 


0 


100 



30 



La granulometrie moyenne d50 de cette poudre est de 314 „m. 
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La figure jointe en annexe represent l e spectr, 
granulometrique de cette poudre . spectre 

tallied., SU ". Ce i tte f±gUre ' les -b-ci.se. representee l a 
A droit PartiCUl6S e " du c6te gauche vers le c6- 

L6S ordonn ^s representee les pourcentages 
L'hxstogramme par barre represente la fraction en 
pourcentage et la courbe en trait- rn ~ • i n en 

6 en trait Plein le pourcentage cumule 
Cette figure montre clairement que cette DQU Hr B a 

une granulometrie de 300 ^m. 

Conferment a une autre caracteristique de 
1 invention, on peut obtenir des con.prin.es en traitant la pou- 
dre sus.entionnee avec un excipient de compressibilite, de pre- 
ference de la silice colloldale. 

stables d ^ 3 ^ V€r±fier gue de tels comprimes sent tres 
stables dans le temps vis-a-vis des phenomenes d'oxydation. 
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REVE NDICATION 
1°) Poudre formee de microcapsules dispersibles dans l'eau, 
meme froide, presentant une bonne coulabilite, & base d'huile 
de poisson riche en acides gras polyinsatures fixee sur une ma- 
trice solide et obtenue par un precede d' emulsif ication et de 
sechage a basse temperature dans une tour d' atomisation, 
caracterisee en ce qu' 

elle renferme au moins 25 %, de preference environ 30 % en 
poids d'huile fixee sur une matrice a base d'une substance col- 
loidale associee a un ou plusieurs glucides. 

2°) Poudre selon la revendication 1 
caracterisee en ce que 

la matrice renferme de l'amidon modifie. 

3°) Poudre selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, 
caracterisee en ce que 

la matrice renferme de la malto-dextrine ou de la cyclodex- 
trine . 

4°) Poudre selon la revendication 3, 
caracterisee en ce que 

la matrice renferme entre 70 et 85 % de substance colloidale 
notamment d'amidon modifie et entre 15 et 30 % de malto- 
dextrine ou de cyclodextrine. 

5°) Poudre selon l'une quelconque des revendications 14 4, 
caracterisee en ce qu' 

elle est constituee de microcapsules enrobees dans un agent en- 
30 robant . 

6°) Poudre selon la revendication 5, 
caracterisee en ce que 

1' agent enrobant est de la gomme arabique. 

7°) Poudre selon la revendication 6, 
caracterisee en ce qu' 

elle presente la composition ponderale suivante : 
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• anidon modifle . entr(s „ " " * « "°««™ent 30 % 

• »alto-de* t ri„ e .' !" " " " " « " % 
cu cyclc*xc"n. ' ~ " " " * " »~— «* » * 

=ara«i dre - Sel0n ^ <3uel ~"<*- *• «v e „dicati on8 x a 7 

caracterisee en ce qu' 7 

elle presente une granulomere substantiellem.nt- ^ 

tree a 300 M m. ^cantiellement homogene cen- 

9 ) Comprimes 
caracterises en ce qu' 

^^nr"?.^* i" poud ™ seion 

1& x a b, traitee avec un ^-v,--; -, 
lite. excipient de compressibi- 

10°) Comprimes selon la revendication 9, 
caracterises en ce que 

l-«=ipi.nt d 6 =o m p ressibilit , esc de la silice collQidaie 



1/1 




REPUBLIQUE FRANQAISE 



INSTfTUT NATIONAL 
de la 

PROPRIETE INDUSTR1ELLE 



RAPPORT DE RECHERCHE 

PRELIMINAIRE 

etabli sur la base des dernieres revendications 
deposees avant le commencement de la recherche 



N" d'enregistrement 
national 



FA 54G124 
FR 970G055 



Caiegorie 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Citation du document avec indication, en cas de besotn, 
des parties pertinentes 



DATABASE WPI 

Section Ch, Week 9439 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

Class D13, AN 94-314363 

XPO02041987 

& KR 9 310 538 B (NONG SHIM CO LTD) , 28 
octobre 1993 

* abrege * 

EP 0 180 786 A (PISTOLESI, ELVIRA) 

* revendications 1,8; exemple 1 * 

FR 2 625 875 A (ASSUTECH LTD ) 

* revendications 1,2 * 

EP 0 462 003 A (MEDGENIX GROUP SA) 

* revendications 1,3,7,8 * 

DATABASE EP0D0C 

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS 

XP002042187 

& CN 1 119 070 A (BEIJING FOOD INST) 27 
mars 1996 

* abrege * 



Revend cations 
concetnees 
de L» demande 
ewminee 



1-10 



1-10 
1-10 
1-10 
1-10 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnt.CL.6) 



A23L 
A61K 



Dale cfachevement de La recneiche 

30 septenfcre 1997 



Caturla Vicente, V 



CATEGORIC OES DOCUMENTS CfTES 

X ' P "!! 0 " 8 *" 1 "^ pertiniit a ha seui 

Y : parocu fterement pertinent en combtnaison avee un 

autre document de la meme categoric 
A : pertinent a rencontre cfau moms une revencfioation 

ou arriere-ptan technotoqique general 
O : divulgation non-eorite 
P: document intercalaire 



T : theorie ou prinoipe a la base de ('invention 

E : document de brevet benefictant dune date anterieure 

a ta date de depot et qui n'a etepubSequ'a oette date 

de depot ou qua une date posteneure. 
O : cite dans La demande 
L : cite pour cfautres raisons 



i La meme famine, document oorrespondant 



